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JP Patent No. 3301931 

[Claim 1] 

A lithium secondary battery having a positive electrode active material comprising a 
composite oxide formed from lithium and at least one transition element selected from the group 
consisting of cobalt, nickel and manganese, wherein 

with respect to the atom ratio of lithium on the surfaces of the particles of said composite 
oxide to said transition element and the atom ratio of lithium inside the particles to said transition 
element, both of the atom ratios are in the range from 0.9 to 1.2 and the former atom ratio is 
greater than the latter atom ratio. 

[Claim 2] 

A lithium secondary battery set forth in claim 1, wherein said composite oxide comprises 
Li a Co Nx . y Ni x Mn y 0 2 (where 0.9 < a < 1 .2, x > 0, y > 0, 0 < x+y < 1). 
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